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I — DESCRIÇÃO ANATÔMICA 
A — Caracteres Macroscópicos 


Parênquima: perceptível sob lente, em linhas finas interrompidas, 
estreitamente espassadas e difuso; por vezes terminal ou inicial. 


Poros: muito pequenos (até 0,05 mm), numerosíssimos (mais de 25 
por mm2), solitários e em múltiplos radiais curtos a longos; vazios. 


Linhas vasculares : muito finas quase indistintas ou apenas perceptíveis 
a olho nu. 


Perfuração: indistinta mesmo ao microscópio esterioscópico (10x). 
Conteúdo: tilos não observados; depósitos ausentes. 


Raios: finos (menos de 0,05 mm), pouco numerosos (5-10 por mm, 
na seção transversal), perceptíveis nas seções transversal e tangencial, 
distintos na radial. 


* Bolsista do Conselho Nacional de Pesquisas. 
Concluído em Janeiro de 1973 . 
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Anéis de crescimento: presentes, demarcados por zonas mais escuras 
desprovidas de poros ou por linhas de parênquima terminal ou inicial. 

Máculas medulares : ausentes. 


B — Caracteres Microscópicos 


Vasos (Poros): 

Disposição : difusos; comumente em múltiplos radiais, curtos a longos, 
de 2-8 até 12-14, mas também solitários e por vezes agrupados; vazios. 

Número: numerosíssimos até extremamente numerosos: 60-80 (85) 
por mm 2 , freqiientemente 69-77 (numerosíssimos), em média 72. 

Diâmetro tangencial : muito pequenos a pequenos: 30-80 (90) micra , 
freqiientemente 50-70 micra (pequenos). 

Elemento vasculares: muito curtos a muito longos: 118-990 micra 
de comprimento, freqiientemente 650-890 micra (longos a muito longos), 
comumente com apêndices curtos em um ou em ambos os extremos, atin¬ 
gindo às vezes até 1/3 de comprimento do elemento. 

Espessamentos espiralados: ausentes. 

Perfuração: simples e múltipla (escalariforme com 1-4 (7) barras 
grossas e por vezes mais ou menos reticulada), a primeira predominante, 
placas de perfuração ligeiramente a muito obliquas. 

Conteúdo: tilos não observados; depósitos ausentes. 

Pontuado intervascular : pares areolados, alternos, contorno poligonal 
a oval, diâmetro tangencial 2,5-5,5 micra (muito pequenos a pequenos), 
abertura inclusa ou atingindo o contorno da areola, as vezes coalescentes. 

Pontuado parênquimo — vascular: pares semi-areolados, semelhan¬ 
tes em parte aos.do pontuado anterior, porem, por vezes maiores (ate 
7,0 micra ou mais de diâmetro tangencial), com tendência a arranjo oposto 
e às vezes escalariforme; muitas vezes as pontuações apresentam-se unila¬ 
teralmente compostas (geralmente 2-3 pontuações pequenas dos vasos para 
uma pontuação grande de raio). 

Pontuado rádio-vascular: semelhante em parte ao anterior, porém, 
comumente composto unilateralmente com até 6, às vezes 7-8, pontuações 
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pequenas dos vasos para uma pontuação alongada do raio; por vezes pon¬ 
tuações grandes, simplificadas, com o maior diâmetro no sentido tangen¬ 
cial, radial ou oblíquo ou ainda com tendência a escalariforme. 

Parênquima Axial : 


Tipo: apotraqueal difuso e em numerosas linhas unisseriadas, curtas, 
tangenciais ou oblíquas, ordenadas de raio a raio (parênquima subagregado 
ou difusozonado); às vezes com tendência a formar faixas terminais ou 
iniciais. 

Séries : 40-90 micra de comprimento, com 2-8 células, freqüentemente 
49-79 micra, com 4-6 células. 

Diâmetro máximo: 18-34 micra, freqüentemente 22-27 micra. 

Células esclerosadas : presentes, principalmente no limite do lenho 
tardio, atingindo 56 micra de diâmetro. 

Cristais : ausentes. 

Parênquima Radial (Raios): 

Tipo: heterogêneo comumente II de Kribs, às vezes I de Kribs, usual- 
mente com células marginais eretas. 

Número: 10-17 por mm (muito numerosos), freqüentemente 12-14, 
em média 13. 

Largura: 9,9-59,5 micra (extremamente finos a estreitos), com 1-4 
células, freqüentemente 29,7-39,6 micra (muito finos a finos) com 2-4 
células, sendo, entretanto, numerosos os raios unlsseriadois, compostos 
mteiramente de células eretas, simulando por vezes células de parênquima. 

Altura: 0,099-1,930 (2,250) mm (extremamente baixos até media¬ 
is), com 1-60 células, tendo os múltiplos freqüentemente 0,346-0,693 
(0,990) mm (extremamente baixos a muito baixos), com 5-30 (40) célu¬ 
las, porém, quando fusionados atingem 3,168 mm com 110 células. 

Células envolventes : às vezes presentes. 

Células oleíferas: ausentes. 

Células esclerosadas : raramente presentes. 

Cristais: não observados. 


155 


iiiiiiiiiir niiiiiiiiir' 1111i111i! 

|" 11 1 11 " j" 1 i 11M j 11 " i" " j" " i" " j 11 " 

cm 1 2 3 4 


Tyrrrrri rrr T 


T ittti i rn i r 


scíelo/jbrj: 


TI 11111 l"C7| 111111II | [ T 


T 


T 


imn 


0 11 12 13 


14 








cm 1 


Fibras: 

Não septadas, paredes muito espessas, comumente heterogêneas. 

Comprimento : 0,735-2,548 mm (muito curtas a muito longas), fre- 
qüentemente 1,764-2,254 mm (longas a muito longas). 

Espessamentos espiralados: ausentes, mas com estrias transversais a 
oblíquas simulando espessamentos (cortes longitudinais). 

Diâmetro máximo: 22-50 micra. 

Pontuações: simples ou indistintamente areoladas ao microcóspio 
comum, confinadas às paredes radiais, pouco numerosas, muito pequenas; 
abertura com fenda linear vertical ou ligeiramente oblíqua, com cerca de 
3-6 micra de comprimento, não coalescentes. 

Anéis de crescimento: presentes, indicados por parênquima terminal 
ou inicial e fibras achatadas tangencialmente. 

Máculas medulares: ausentes. 


II — MATERIAL 

O material lenhoso estudado acha-se registrado na Seção de Anatomia 
Vegetal, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com as seguintes indicações: 

Sp.: Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. Fam.: Monimiaccaee. 
Xih: N? 2384. RB (Herb.): s/n. N. vulgar: s/n. v. Coh: Monteiro da 
Costa n9 282 (IAN). Proc.: Pará, Fordlândia. Data: s/d. D et.: — Obs. 
Inst. Agron. do Norte. 


m — PROPRIEDADES GERAIS, APLICAÇÕES 
E OCORRÊNCIA 


“Madeira amarelada pálida a pardacenta clara (cerne e alburno indis¬ 
tinto); peso médio (0,5-1,0 de peso específico seca ao ar, isto é, mergu¬ 
lhada na água destilada submerge além da metade); textura fina; grã geral¬ 
mente direita; odor e gosto indistintos; lustre médio; difícil de cortar ao 
micrótomo. 
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A madeira tem uso apenas local. Segundo Garrat (1934) o gênero 
Siparuna tem distribuição muito extensa, ocorrendo desde o México, atra¬ 
vés das Honduras Britânica e outros países da América Central até o Peru 
e o Sul do Brasil, sendo em solo brasileiro especialmente bem representado. 

As folhas de algumas espécies de Siparuna são usadas medicinalmente. 

Corrêa (1926 e 1969) descreve várias espécies ocorrendo do Amazo¬ 
nas até S. Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Minas Gerais. 

O material lenhoso estudado, neste trabalho, foi procedente do Estado 
do Pará (v. item II). 


IV — RESUMO 

Vasos (Poros ): comumente em múltiplos radiais curtos a longos, tam¬ 
bém solitários e por vezes agrupados; muito pequenos a mais comumente 
Pequenos, numerosíssimos até extremamente numerosos; elementos vascula¬ 
res muito curtos a muito longos; perfurações simples e múltiplas, as primei¬ 
ras predominantes; pontuações alternas, com tendência a opostas e às vezes 
escalariformes, muitas vezes unilateralmente compostas; muito pequenas a 
pequenas (até grandes). 

Parênquima Axial : apotraqueal difuso e sub-agregado; às vezes termi¬ 
nal ou inicial. 

Parênquima Radial: tecido heterogêneo comumente II de Kribs, às 
vezes I de Kribs, usualmente com células marginais eretas; extremamente 
finos e estreitos, com 1-4 células, comumente muito finos a finos, com 

2- 4 células na largura máxima; extremamente baixos até medianos, com 
1-60 células de altura; cristais não observados; células envolventes às vezes 
presentes; células esclerosadas raramente presentes. 

Fibras: não septadas, paredes muito espessas, comumente heterogê¬ 
neas, com estrias transversais a oblíquas simulando espessamentos; freqüen- 
temente com 1,764-2,54mm de comprimento (longas a muito longas); 
pontuações simples ou indistintamente areoladas, limitadas às paredes radiais, 
pouco numerosas, muito pequenas, abertura em fenda linear com cerca de 

3- 6 micra de comprimento, não coalescentes. 

Anéis de crescimento: presentes indicados por parênquima terminal e 
fibras achatadas tangencialmente. 

Máculas medulares: ausentes. 
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V — ABSTRACT 


This paper deals with the macro and microscopic wood anatomy of the 
«pedes Siparum bifida (Poepp. & Endl.) A. DC., the general properties 
and the occurrence of the species in Brazil. 

The main points on the wood anatomy are as follows: 

Vessels (Poros): solitary and commonly in short to long radial multi- 
ples, sometimes in clusters; very small to mostly small (frequently 50-70 
micra in tangencial diameter), very numerous to extremely numcrous; vessel 
elements very short to very long; vessel contents: tyloses not obscrved; 
gummy dcposits absent; spiral thickening absent; perforation plates simple 
and multiple (scalariform and sometimes more or less reticulate); intervas- 
cular pitting very small to small, alternate; pits to ray and parenchyma 
cells half-bordered and similar in part to the intervascular pitting, but 
sometimes médium to large sized, with tendency to opposite or scalariform 
arrangement; commonly unilatcrally compound, up to 6 or more (7-8) small 
vessel pits to 1 elongatcd ray pit; sometimes to rather large simplified- 

Wood Parenchyma : apotracheal diffuse and often in numcrous unise- 
riate lines (diffuse-in-aggregates parenchyma); sometimes with tendency to 
form terminal or inicial lines; strands usually 495-792 micra high, with 4-6 
cells; sclerotic cells sometimes present; without crystals. 

Ray Parenchyma (Rays ): ray tissue, heterogeneous, commonly Krib’s 
type II, sometimes Krib’s type I, usually with marginal rows of upright 
cells; 10-17, mostly 12-14, per mm; with: 9,9-59,5 micra, 1-4 cells wide, 
usually 29,7-39,6 micra (very fine to fine), 2-4 cells wide; height: 0,099- 
1,930 (2,250) mm, 1-60 cells high, with multiseriate usually 0,346-0,693 
(0,990) mm, 5-30 (40) cells high; sheath cells sometimes present; oil 
cells absent; sclerotic cells rarely present; crystals not observed. 

Wood Fibers : non-septate, walls very thick, commonly heteregeneous; 
spiral thyckenings absent, but with fine cross or obliqúe striae suggesting 
spiral thickenings; simple or indistintictly bordered pits, confined to the 
radial walls, very smal, with linear and generally vertical apertures; lenght 
about 0,735-2,548 mm, usually 1,764-2,254mm long (long to very long); 
diameter (maximum): 22-50 micra. 

Growíh Rings: present indicated by terminal or initial parenchyma 
lines and tangencially flattened fibers. 
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